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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Textiles Gitter zunn Bewehren bitumengebundener Schichten 

@ Die Erfindung bezieht stch auf ein weitmaschiges texti- 
les Gitter zum Bewehren bitumengebundener Schichten, 

insbesondere StrafSendecken, das mit einem bitu menaffi- 

nen Haftmittel uberzogen ist und im wesentlichen aus 

zwei Satzen paralleler lastaufnehmender Faden (1, 2) be- 

steht, wobei sich ein Satz der Faden (1) in Langsrichtung 

des Gitters und der andere Satz der Faden (2) quer zur 

Langsrichtung des Gitters erstreckt und die Faden {1, 2) 

aus Glasfasern oder Chemiefasern wie Polymerisatfasern 

Oder Polykondensatfasern bestehen. 

Urn ein Armierungsgitter fur bitumengebundene Schich- 
ten zu entwickein, das besser als die bekannten Gitter auf 

einem vorbereiteten Planum haftet, sind die sich kreuzen- 

den Faden (1, 2) auf ein dunnes Vlies (3) aufgeraschelt, 
^ wobei die verbindenden Raschel-Bindefaden (5) die langs 

verlaufenden Faden (1) des Gitters umschlieSen und die 
J quer verlaufenden Faden (2) festlegen. 
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Beschreibung 

Die Erfindung beziehl sich auf ein weitmaschiges textiles 
Giller zuin Bewehren bilumengebundener Schichten, insbe- 
sondere StraBendecken, das mit einem bitumenaffinen Haft- 5 
raitiel iiberzogen ist und im wesentlichen aus zwei Satzen 
paralleler lastaufhehmender Faden bestehu wobei sich ein 
Satz der Faden in Langsrichtung des Giners und der andere 
Saiz der Faden quer zur Langsrichtung des Gitters erstreckt 
und die Faden aus Glasfasern oder Chemiefasem wie Poly- lO 
merisatfasem oder Polykondensatfasern bestehen. 

Derartige textile Gitter zum Bewehren von StraBendek- 
ken sind bekannt aus der DE 20 00 937. 

Das Gitter kann gewebt oder gerascheii sein, es konnen 
aber auch die lasttragenden parallelen, quer zur Langsrich- 15 
tung verlaufenden Faden auf die lasttragenden parallelen 
Liingsfaden aufgelegt sein und an den Kreuzungsstellen 
durch Klebung oder SchweiBung mit den Langsfaden ver- 
bunden sein. Um eine gute Haftung zwischen dem Gitter 
und den bitumengebundenen Schichten herzustellen, wird 20 
das Gitter mit einem bitumenaffinen Haftmittel, z. B. einer 
Bitumen-Latex -Emulsion beschichteL Um eine gute Verbin- 
dung der zu beiden Seiten des Bewehrungsgitters befindli- 
chen Schichten der StraBendecke herzustellen, ist es vorteil- 
haft, das Gitter weitmaschig auszuflihren, so daB der Ab- 25 
stand zwischen den parallel in Langsrichtung und in Quer- 
richtung verlaufenden Faden 20 bis 100 mm betragt Die 
Maschenweite sollte abgestimmt sein auf den groBten Kom- 
durchmesser des zur Anwendung gelangenden Mischgutes. 
Vorteiihaf terweise ist die Maschenweite 2 bis 2,5 mal groBer 30 
als der GroBtkomdurchmesser. Die in Langs- und Querrich- 
tung verlaufenden lastaufnehmenden Faden sollten eine 
Bruchfestigkeit haben von 10 bis 100 kN/m. Falls erforder- 
lich oder erwiinscht, konnen auch noch starkere Faden fur 
das Armierungsgitter genommen werden. 35 

Das Gitter hat durch die Beschichtung mit dem Haftmittel 
eine halbsteife Konsistenz. Das beispielsweise 5 m breite 
und 30 oder 50 m lange Gitter wird von einer RoUe auf eine 
mit Haftkleber oder Bitumen-Emulsion gleichmaBig ange- 
spriihte Fliiche abgerollt. Das Armierungsgitter soil plan 40 
und fallenfrei aufliegen, bevor weiteres Mischgut auf das 
Armierungsgitter aufgebracht wird. Bei den bekannten Git- 
tern der beschriebenen Art besteht die Schwierigkeit, daB 
das abgerollte Armierungsgitter verrutscht und Falten wirft 
insbesondere dann, wenn Fahrzeuge uber das verlegte Gitter 45 
fahren. 

Der Erfindung liegl die Aufgabe zugrunde, ein Armie- 
rungsgitter fiir bimmengcbundene Schichten zu entwickeln, 
das besser als die bekannten Gitter auf einem vorbereiteten 
Planum haftet. 50 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB die sich kreuzenden Faden auf ein dunnes Vlies aufge- 
raschelt sind, wobei die verbindenden Raschel-BindefSden 
die langs verlaufenden Faden des Gitters umschlieBen und 
die quer verlaufenden Faden festlegen. 55 

Dadurch, daB die Maschen des Gitters durch ein dunnes 
Vlies ausgefullt sind, wird eine erheblich starkere Haftung 
des verlegten Gitters auf dem Planum erreichL Andererseits 
ist das Vlies so diinn und deshalb auch so nachgiebig, daB 
das Vlies nicht als Trennschicht wirict und trotz des diinnen 60 
Vbeses eine gute Verzahnung des auf das Gitter aufgebrach- 
ten Mischguls mit dem unter dem Gitter befindlichen 
Mischgut erreicht wird. 

Dadurch, daB die in Kctunchtung verlaufenden lasttragen- 
den Faden des Gitters von den verbindenden Raschel-Bin- 65 
defaden umraschelt werden, werden gleichzeitig die recht- 
winklig dazu verlaufenden lastu-agenden Faden in ihren Ab- 
standcn zucinandcr fixicri. 
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Weitere Merkmale der Er&ndung ergeben sich aus den 
Patentanspriichen 2 bis 9. 

Bei einer abgewandelten Ausfuhrungsform der Erfindung 
kann auf eine Impragnierung oder Beschichtung des Gitters 
mit einem Haftmittel verzichtet werden, wenn die lasttra- 
genden Faden aus einem Polymerisal oder einem Polykon- 
densat bestehen, das selbst eine gute Haftung mit Bitumen 
bewirkt 

In der folgenden Beschreibung wird ein in den Zeichnun- 
gen dargestelltes Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung naher 
erlautert Die Zeichnimgen zeigen in: 

Fig, 1 eine Draufsicht auf ein Armierungsgitter nach der 
Erfindung, 

Fig. 2 eine schaubildliche Ansicht eines Kreuzungspunk- 
tes des Armierungsgitters und 

Fig. 3 ein mit Haftniittel uberzogenes Armierungsgitter 
entsprechend Fig. 1 . 

Das aus den Fig. 1 bis 3 ersichtliche textile Gitter zum 
Bewehren bitumengebundener Schichten besteht im we- 
sentlichen aus zwei Satzen paralleler lastaufhehmender Fa- 
den 1 und 2. Die Faden 1 des Gitters verlaufen in Ketuich- 
tung bzw. in Langsrichtung des Gitters. wahrend die Faden 2 
quer dazu verlaufen. Die lastaufnehmenden Faden bestehen 
aus hochmodulen Polymerisatfasem oder Polykondensatfa- 
sern, insbesondere in Form von Endlosfasem. Diese lasttra- 
genden Faden konnen aber auch aus Glasfasern bestehen. 
Die langs verlaufenden Faden 1, die bei dem dargestellten 
Ausfiihrungsbeispiel sich aus je zwei Faserbiindeln zusam- 
mensetzen, sind von Raschel-Bindefaden 5 umgeben, wel- 
che die langs verlaufenden Faden 1 und auch die quer ver- 
laufenden Faden 2 mit einem diinnen Vlies 3 verbinden, Wie 
insbesondere die Fig. 2 zeigt, sind die quer verlaufenden Fa- 
den 2 zwischen dem Vlies 3 und den langs verlaufenden Fa- 
den 1 angeordnet. Diese Anordnung ist etwas stabiler als die 
Anordnung der quer verlaufenden Faden 2 iiber den langs 
verlaufenden Faden 1. Die lastaufnehmenden Faden 1 und 2 
konnen auch schon vor dem Aufrascheln auf das Vlies 3 mit 
einem Haftmittel impragniert bzw. beschichtet sein. Zweck- 
maBigerweise aber werden diese lastaufnehmenden Faden 1 
und 2 zusammen rait dem Vlies 3 mit dem Hafunittel 6 iiber- 
zogen. Damit der Verbrauch an Haftmitteln, insbesondere 
einer Bitumen-Latex-Emulsion, nicht zu groB ist, wird diese 
so diinn aufgetragen, daB das Vlies 3 luftdurchlassig bleibt. 

Wie insbesondere die Fig, 1 und 2 zeigen, ist das Vlies 3 
perforiert In das Vlies 3 sind in regelmaBiger Verteilung 
Locher 4 eiiigeslanzt mit einem Durchmesser von 0,5 bis 
4 mm. Der Anleil der Locher an der Gesamtflache des Vlie- 
ses beuragt mindestens 10%. 

Das Vlies 3, welches aus PET-, PE- oder PP-Fasem, -Fa- 
den und/oder -Filamenten besteht und thermisch, chemisch 
oder mechanisch verfestigt ist, hat ein Gewicht von 10 bis 
100 g/m2. 

Die Fixierung des Gitters durch die Raschelfaden 5 ist im 
allgemeinen ausreichend. In besonderen Fallen konnen die 
lastaufnehmenden Faden aber auch an ihren Kreuzungs- 
punkten durch Klebung oder SchweiBung zusatzlich mitein- 
ander verbunden sein. 

Um einen guten Verbund der Schichten einer Asphalt- 
decke zu erreichen, ist es vorteilhaft, wenn die lastaufneh- 
menden Faden 1 und 2 nicht flach, sondem rund sind und ei- 
nen Durchmesser von 2 bis 4 mm haben. 

Bezugszeichenliste 

1 lastaufhehmende, in Langsrichtung des Gitters verlau- 
fende Faden 

2 lastaufnehmende, in Querrichtung verlaufende Faden des 
Gitters 
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3 Vlies 

4 Perforierung 

5 Raschel-Bindefaden 

6 Haftmittel 

7 Kreuzungspunkt 



Patentanspriiche 



auf ein durmes Vlies (3) aufgeraschelt sind, wobei die 
verbindenden Raschel-Bindefaden (5) die langs verlau- 
fenden Faden (1) umschlieBen und die quer verlaufen- 
den Faden (2) fesdegen. 



Hierzu 2 Seite(D) Zeichnungen 



1. Weitmaschiges, textiles Gitter zum Bewehren bilu- 
mengebundener Schichten, insbesondere StraBendek- lO 
ken, das mil einem bitumenaffinen Haftmittel (6) iiber- 
zogen ist und im wesentlichen aus zwei Saizen paral- 
leler, lastaufhehmender Faden/l und 2) besteht, wobei 
sich ein Salz Faden (1) in Liingsrichtung des Gilters 
und der andere Satz Faden (2) quer zur Langsrichlung 15 
des Giuers erstreckt und die Faden (1 und 2) aus Glas- 
fasem oder Chemiefasem wie Polynierisatfasem oder 
Polykondensatfasern bestehen, dadurch gekennzeich- 
net, daB die sich kreuzenden Faden (1^) auf ein dun- 
nes Vlies (3) aufgeraschelt sind, wobei die verbinden- 20 
den Raschel-Bindefaden (5) die langs verlaufenden Fa- 
den (1) des Gitters umschlieBen und die quer verlau- 
fenden Faden (2) festlegen. 

2. Gitier nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die quer verlaufenden Faden (2) zwischen dem 25 
Vlies (3) und den langs verlaufenden Faden (1) ange- 
ordnet sind, 

3. Gitter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die lastaufnehmenden Faden (1 und 2) 
zusaramen mil dem Vlies (3) rait dem Haftmittel (6) 30 
behandelt und iiberzogen sind, wobei das Vlies (3) zur 
Erzielung einer Luftdurchlassigkeil Offnungen im 
Haftmittel-Uberzug aufweist. 

4. Gitter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Vlies (3) aus Poiyethylenterephthalat 35 
(PET)-, Polyethylen (PE)- oder Polypropylen (PP)-Fa- 
sem, -Faden und/oder -Filamenten besteht und ther- 
misch, chemisch oder mechanisch verfestigt ist. 

5. Gitter nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Vlies (3) perforiert isL 40 

6. Gitier nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
daB in das Vlies (3) in regelmaBiger Verteilung Locher 
(4) eingestanzt sind mil einem Durchmesser von 
0,5-4 mm und der Anteil der Locher mindestens 10% 
der Gesamtflache betragt. 45 

7. Gitter nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Vlies (3) ein Gewicht hat von 
10 bis 100 g/m2. 

8. Gitter nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die lastauftiehmenden Faden (1 50 
und 2) an ihren Kreuzungspunkten (7) durch Klebung 
oder SchweiBung miteinander verbunden sind. 

9. Gitter nach den Anspriichen 1 bis 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die lastaufnehmenden Faden (1 und 

2) in Form von runden, im Durchmesser 2 bis 4 mm 55 
dicken Strangen oder Doppelsirangen auf das Vlies (3) 
aufgeraschelt sind. 

10. Weitmaschiges Gitter zum Bewehren bitumenge- 
bundener Schichten, insbesondere StraBendecken, das 
im wesenthchen aus zwei Satzen paralleler, lastaufoeh- 60 
mender Faden (1 und 2) bestehu wobei sich ein Satz 
Faden (1) in Langsrichlung des Gitlers und der andere 
Satz Faden (2) quer zur Langsrichlung des Gitters er- 
suicckt und die Faden (1 und 2) aus Chemiefasem wie 
Polymerisatfasem oder Polykondensatfasern bestehen, 65 
dadurch gekennzeichnet, daB die sich kreuzenden Fa- 
den (1,2) des Gitters aus einem bitumenaffinen, insbe- 
sondere an Bitumen haftendem Material besteht und 
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